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The invention relates to the use of a cross-linked polymer comprising hydrophilic groups, said polymer 
being combined with a liquid to form an open-cell sponge structure, for removing or reducing malodorous 
substances in the air. In a preferred form of embodiment, active agents are introduced into the spongy 
mass, and are slowly and constantly released into the air, reacting with the malodorous substances and 
thus reducing or removing the same or masking the smell thereof. 

Use of a crosslinked polymer (I) containing hydrophilic groups, which is swollen with a liquid and forms an 
open-cell sponge structure, for removing, reducing or masking foul-smelling substances (II) in the air is 
claimed. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung eines 
Adsorbens, welches eine offenzellige Schwammstruk- 
tur aufweist, zum Entfemen bzw. Reduzieren von ubel- 
riechenden Substanzen in der Luft. 
[0002] Zum Entfernen bzw. Reduzieren von ubelrie- 
chenden Substanzen in der Luft durch Gaswasche wer- 
den in der Praxis verschiedenartige Methoden ange- 
wandt. Einige davon nutzen die Fahigkeit von Festsub- 
stanzen mit groGer Oberflache, gasformige Substanzen 
zu adsorbieren und damituber einen langeren Zeitraum 
hinweg zu binden. So werden z. B. mineralische Tra- 
gerrnateri alien, Papiervliese und Aktivkohle als Filter- 
einsatze zum Entfernen von fluchtigen Verunreinigun- 
gen aus Luft- und Abluftstromen verwendet. 
[0003] Ein anderes Prinzip besteht darin, dass man 
Pulver, saugfahige Papiere, aufnahmefahige Polymere 
oder hochporose Tongranulate mit aktiven Agentien, die 
mit ubelriechenden Substanzen reagieren oder diese 
maskieren konnen, impragniert. Sie geben diese akti- 
ven Agentien langsam wieder ab und konnen dadurch 
ihre Wirkung entfalten, wenn sie von verunreinigter Luft 
durch- oder uberstromt werden. 

[0004] WO- A-0 1/78794 offenbart ein wasserfreies 
Gelelement, welches durch Vernetzung von maleinisier- 
tem Polybutadien mit einem Amin in Gegenwart eines 
nichtwassrigen Parfums und einem metallfreien Farb- 
stoff zur Desodorierung von Luft erzeugt wird. 
[0005] Der Erfindung lag nun die Aufgabe zugrunde, 
ein einfach herstellbares, hochwirksames Adsorbens 
bereitzustellen, welches in der Lage ist, sowohl ubelrie- 
chende Substanzen direkt zu binden als auch aktive 
Agentien zu adsorbieren und desorbieren, die mit den 
ubelriechenden Substanzen in der Luft reagieren bzw. 
diese maskieren konnen. 

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Verwendung ei- 
nes vernetzten, hydrophile Gruppen enthaltenden 
maleinisierten oderepoxidierten Polymeren gelost, wel- 
ches mit einer Flussigkeit angequollen ist und mit dieser 
zusammen eine offenzellige Schwammstruktur ausbil- 
det, wobei die schwammartige Masse Wasser und ge- 
gebenenfalls einen Alkohol enthalt, zum Entfernen bzw. 
Reduzieren von ubelriechenden Substanzen in der Luft. 
[0007] Die vernetzten maleinisierten bzw. epoxidier- 
ten Polymeren sind Umsetzungsprodukte eines hydro- 
phile Gruppen tragenden Polymeren mit einem Vemet- 
zer. Geeignete hydrophile Gruppen tragende Polymere 
sind maleinisierte oder epoxidierte Polymere, z. B. Um- 
setzungsprodukte von Polydienen mit einem Molekular- 
gewicht zwischen 400 und 1 0 000, beispielsweise Po- 
lybutadien, Polydecadien und ungesattigte Fettsau ren, 
wie Soyabohnenol, mit Maleinsaureanhydrid, ferner Co- 
polymere von Olefinen, wie Ethylen, mit Maleinsaure- 
anhydrid, sowie epoxidiertes Polybutadien. Auch Koh- 
lehydrate, wie vernetzte Fructose und Starke, konnen 
als Polymer eingesetzt werden. Bevorzugte Vemetzer 
sind Polyamine mit 2 oder 3 Aminogruppen, insbeson- 
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dere Polyoxyalkylenpolyamine, wie Polyoxypropylen- 
diamin und Polyoxypropylentriamin. Neben Poiyaminen 
konnen auch Harnstoff, Polyethylenimin, Epichlorhy- 
drin, Triethylenglykol, sowie Zinkoxid, Zinkacetat und 

5 Calciumhydroxid als Vernetzer wirken, wobei letztere 
wahrscheinlich mit zwei Maleinsaureanhydrid-Gruppen 
einen stabilen Komplex bilden. Die Herstellung der be- 
vorzugten vernetzten, hydrophile Gruppen tragenden 
Polymeren erfolgt durch Kondensation des maleinisier- 

10 ten bzw. epoxidierten Polymeren mit dem Polyamin, 
vorzugsweise in alkoholischer Losung, insbesondere in 
Dipropylenglykol, bei erhohterTemperatur, vorzugswei- 
se zwischen 40° und 60° C. Auch hier ist das bevorzugte 
Molverhaltnis Polymer zu Vemetzer 20 : 1 bis 1 : 1, ins- 

15 besondere 8:1 bis 1 : 1 . Bei einem niedrigen Molver- 
haltnis nahe 1 : 1 erhalt man eine starke Vernetzung, 
was relativ zahe und kompakte schwammartige Massen 
ergibt. Die Kondensation wird in Gegenwart von Zusatz- 
stoffen, wie quellend wirkenden und oberflachenaktiven 

20 Flussigkeiten, insbesondere von aktiven Agentien 
durchgefuhrt. Als hydrophile Gruppen wirken insbeson- 
dere die von den Polyoxyalkylenpolyaminen stammen- 
den -CRH-O- Gruppen, daneben die Maleinsaureanhy- 
drid- und Carboxyl-Gruppen bzw. die -NR-CO- Gruppen 

25 des vernetzten maleinisierten Polymeren , sowie die Ep- 
oxidgruppen bzw. -COH-CNR- Gruppen des vernetzten 
epoxidierten Polymeren. 

[0008] Das vernetzte Polymere bildet zusammen mit 
den oberflachenaktiven Flussigkeiten eine offenzellige 

30 Schwammstruktur, die in der Lage ist, weitere Flussig- 
keiten und insbesondere Gase zu adsorbieren. Sie kann 
dabei mehr als das Vierfache, in manchen Fallen sogar 
mehr als das Zehnfache ihres Gewichts an fluchtigen 
Fremdsubstanzen aufnehmen. Das vernetzte Polymere 

35 weist ein raumliches Netzwerk mit Poren auf , in dem die 
fluchtigen Fremdsubstanzen aufgesaugt und adsorbiert 
werden, so dass das Polymere wie ein Schwamm an- 
quillt. Im angequollenen Zustand besteht das dreidi- 
mensionale Netzwerk aus Elementarzellen.die im Mittel 

40 ein Volumen von 1 bis 1000 nm 3 , vorzugsweise von 3 
bis 200 nm 3 aufweisen. 

[0009] Die erfindungsgemaSen vernetzten Polyme- 
ren werden direkt oder indirekt zum Entfernen bzw. Re- 
duzieren von ubelriechenden Substanzen in der Luft, z. 
45 b. von Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Chlor, Pheno- 
len, organischen Amino-, Schwefel- und Halogenver- 
bindungen, sowie von fluchtigen Kohlenwasserstoffen 
verwandt. 

[0010] Bei einer ersten Ausfuhrungsform der Erfin- 
so dung wird das vernetzte Polymere direkt zum Adsorbie- 
ren und damit zum Entfernen der ubelriechenden Sub- 
stanzen aus der Luft eingesetzt. Dabei sollte das Poly- 
mere schon mit einer Flussigkeit zu der schwammarti- 
gen Masse angequollen sein, auGer mit Wasser z.B. mit 
55 Paraffinol, einem Alkohol, einem Glykol oder einem 
oberflachenaktiven Mittel, z. B. einem Polyalkylengly- 
kol, vorzugsweise Dipropylenglykol in Mengen von 5 bis 
1000 Gew.-%, insbesondere von 50 bis 500 Gew.-%, 
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bezogen auf das Polymere. Gunstig ist auch derZusatz 
von fein verteilten Feststoffen, die die Adsorption unter- 
stutzen, z. B. von Silicagel, Zinkoxid Oder Silikaten in 
Mengen von 0,5 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Poly- 
mere, sowie von Zucker und/oder organischen Brom- 
verbindungen als Flammschutzmittel. 
Bevorzugt ist auch der Zusatz von Feststoffen oder 
Flussigkeiten in Mengen von 2 bis 400 Gew.-%, bezo- 
gen auf das Polymere, die in der Lege sind, mit ubelrie- 
chenden Substanzen zu reagieren und sie damit che- 
misch zu binden, z. B. von Ascorbinsaure, Gallussaure, 
Zinkgluconat, Calciumlactat, Benzylsalicylat, cis-3- He- 
xensalicylat, Butylhydroxytoluol und Tocopherol. 
[0011] Die genannten Feststoffe und Flussigkeiten 
konnen entweder bereits bei der Herstellung der Poly- 
meren zugesetzt werden oder anschlieBend mit diesen 
vermischt werden. 

[0012] Zum Entfernen der ubelriechenden Substan- 
zen aus der Luft kann man diese, z. B. in einem Abluft- 
rohr oder einem Kamin, uber eine Polymerschicht oder 
iiber Polymerpartikel streichen lassen. Aufgrund ihrer 
schwammartigen Struktur konnen sie auch direkt als Fil- 
ter wirken. Es ist auch moglich, die Polymeren als Emul- 
sion in einer Flussigkeit verteilt in Form f einer Tropfchen 
mit einem Durchmesser von 0,5 bis 500 u,m auf eine 
Oberflache spruhen, an der die verunreinigte Luft vor- 
beistromt. 

Die vernetzten Polymeren wirken aufgrund ihrer netzar- 
tigen Struktur wie ein Schwamm, der die ubelriechen- 
den Substanzen aufsaugt und bindet. Nach einer gewis- 
sen Zeit, deren Dauerdurch einfache Versuche enmittelt 
werden kann, sind die Polymeren gesattigt; sie konnen 
dann z. B. in einem Saurebad regeneriert werden. 
[0013] Bei einer zweiten, bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung wird das vemetzte Polymere mit ei- 
nem aktiven Agens beladen und bildet mit diesem eine 
schwammartige Masse. Das aktive Agens wird daraus 
langsam und gleichmaBig freigesetzt und kann dann mit 
den ubelriechenden Substanzen reagieren, diese redu- 
zieren bzw. maskieren. 

[001 4] Die aktiven Agentien sind meist fliissige Alde- 
hyde, Alkohole, Ketone, Terpene oder Ester, die mit den 
ubelriechenden Substanzen reagieren konnen oder als 
Parfume uble Geruche uberdecken und maskieren. Bei- 
spiele fur geeignete Flussigkeiten sind Vanillin, Euge- 
nol, Thymol, Geraniol, Citronellol, Eucalyptol, Jasmonal 
H, Linanol, Menthol, Cumarin, Citral, Alpha-Pinen, die 
Aldehyde C7 bis C12, Nerylacetat, Linalylacetat, Butyl- 
hydroxytoluol und Salicylsaurebenzylester, ferner na- 
turliche olige Essenzen, wie Harzol, sowie Mischungen 
dieser Flussigkeiten. 

[001 5] Vorzugsweise werden die aktiven Agentien bei 
der Herstellung der vernetzten Polymeren durch Poly- 
merisation oder Kondensation den Ausgangsmateriali- 
en zugesetzt. Man kann auch das vemetzte Polymere 
mit den aktiven Agentien tranken und damit anquellen. 
Das aktive Agens sollte in der schwammartigen Masse 
in Mengen von 1 0 bis 90 Gew.-%, insbesondere von 40 



bis 80 Gew.-% enthalten sein. 

Auch hier kann die schwammartige Masse Zusatzstoffe 
enthalten, auBer Wasser z.B. Flammschutzmittel, wie 
Zucker, Azodicarbonamid und Bromverbindungen, fer- 
s ner Sagemehl oder andere Pulver zur Verhinderung des 
Verbackens, Losungsmittel, z. B. Alkohole, sowie Sub- 
limationshilfsmittel, welche die Freisetzung des aktiven 
Agens beschleunigen. 

[0016] Eine typische Zusammensetzung der Aus- 
10 gangsmaterialien bei der Herstellung der schwammar- 
tigen Masse sieht folgendermaBen aus: 
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20 [0017] Wesentlich ist, dass das aktive Agens mit dem 
zur Anwendung kommenden vernetzten Polymeren so 
abgestimmt ist, dass es nursehr langsam und wahrend 
des Wirkungszeitraums gleichmaBig aus der schwam- 
martigen Masse freigesetzt wird und seine Wirkung min- 

2s destens drei Tage, vorzugsweise mindestens eine Wo- 
che und insbesondere einen bis sechs Monate lang bei- 
behalt. Das freigesetzte aktive Agens kann mit den ubel- 
riechenden Substanzen in derGasphase reagieren und 
dabei die ubelriechenden Substanzen aus der Luft ent- 

30 fernen bzw. reduzieren. Neben eigentlichen chemi- 
schen Reaktionen, z. B. zwischen Schwefelwasserstoff 
oder Ammoniak und Aldehyden kann es dabei auch zu 
Bindungen durch elektrostatische oder van der 
Waals'sche Krafte kommen, wodurch die Geruchswahr- 

35 nehmbarkeit zumindest herabgesetzt wird. Weiterhin 
konnen die aktiven Agentien auch die iiblen Geruche 
maskieren und/oder als spezielle Parfumkomposition 
den iiblen Geruch uberdecken und eine Beduftung er- 
zielen. 

40 Je nach Anwendungszweck Hegt die schwammartige 
Masse, die das aktive Agens enthalt, als Kriimel, Spane, 
Granulat, Kugeln, Wurfel, Streifen oder Platten vor. 
[0018] NatCirlich konnen die beiden Ausfuhrungsfor- 
men auch miteinander kombiniert werden. 

4 5 [0019] Folgende praktische Anwendungen sind mog- 
lich: 

[0020] Bei Deponien, auf denen ubelriechender Mull 
bzw. Schlamm mit Erde abgedeckt ist. Die schwamm- 
artige Masse wird z. B. als Spane mit dem Mull ver- 
50 mischt, wobei 10 bis 100 g des aktiven Agens pro m 2 
genugen. 

[0021] In Tierzuchtanlagen, Stallen, Gullebehaltern 
oder zoologischen Garten, wobei die schwammartige 
Masse in Form von Blocken, Platten, Streifen oder Krii- 
55 mel auf Gitter oder Netze aufgelegt wird. Diese konnen 
direkt an der Decke aufgehangt werden; vorzugsweise 
werden aber mehrere Gitter ubereinander oder neben- 
einanderauf einem Gestell angeordnet. Dieses kann in 



3 



5 



EP 1 471 948 B1 



6 



einem Ventilationskasten eingebaut werden, der im 
Raum Oder in Eingangsluftschachten angebracht wird. 
In letzterem bewirkt die angesaugte Frischluft die Ver- 
dunstung der aktiven Agentien. 
[0022] In geschlossenen Raumen, z. B. in Zimmern, 
Aufenthaltsraumen, Hallen, Kiichen und Toiletten von 
Krankenhausern, Altersheimen und insbesondere von 
Hotels und Restaurants. Dabei kann die schwammarti- 
ge Masse in Form von Kriimeln, Streifen, Platten Oder 
Blocken direkt in Klimaschachte eingebracht werden; 
vorzugsweise werden sie aber auf Gitter oder Netze auf- 
gelegt. Diese konnen wiederum ubereinander auf ei- 
nem Gestell in einem Ventilationskasten eingebracht 
werden. 

[0023] In offentlichen Verkehrsmitteln, wie Eisen- 
bahn-, StrafBenbahn-, Untergrundbahn-Waggons, Bus- 
sen, sowie See- und Luftfahrzeugen. Auch hier kann die 
schwammartige Masse in Form von Kriimeln, Streifen, 
Platten oder Blocken auf Netze Oder Gitter aufgelegt 
und diese ubereinander in einem Gestell angeordnet 
werden, das in den Luftschacht des Verkehrsmittels ein- 
gebracht wird. 

[0024] In Untergrundbahnstationen, wo die schwam- 
martige Masse z. B. an der Kante zwischen Bahnsteig 
und dem Schienenbereich angebracht werden kann. 
[0025] In industrieanlagen, wobei die schwammartige 
Masse in Abluftkaminen bzw. in Lufteingangsoffnungen 
oder in die Einblasvorrichtung fur Prozessluft ange- 
bracht sind. Wo mit starker Verschmutzung zu rechnen 
ist (z. B. bei Vulkanisationsanlagen) oder wo Abluft mit 
hoher Temperatur eintritt, welche die Polymermatrix 
schadigen konnte, kann das aktive Agens in den Raum 
hinein eingeblasen oder aus einem seitlich angebrach- 
ten Einsatz durch Unterdruck eingesaugt werden, wo es 
sich mit der Abluft verm isch en und mit den ubelriechen- 
den Substanzen reagieren kann. 
[0026] Auch dort, wo eine Zwangsliiftung nicht erfolgt, 
kann die schwammartige Masse in separat montierba- 
re, speziell gefertigte Ventiiatoren eingesetzt werden, 
die dann fur eine gleichmaOige Verteilung der austre- 
tenden Agentien sorgen. 

Beispiel 1 

[0027] 10 g maleinisiertes Polybutadien (Umset- 
zungsprodukt aus flussigem Polybutadien mit Malein- 
saureanhydrid - LITHENE der Fa. Revertex) wurden bei 
50° C mit 40 g Dipropylenglykol vermischt (Mischung 
A). 3 g Polyoxypropylendiamin (MG 400) wurden bei 
Raumtemperatur mit 45 g Dipropylenglykol vermischt 
(Mischung B). Die Mischungen A und B wurden in einem 
flachen GefaB bei 40° C 15 min. lang zusammen mit 1 
g Wasser und 1 g Surfectant LRI der Fa. Wacker (eine 
Mischung aus 26% Polyp ropy lenglykol, 40%Polyethy- 
lenglykol, 26%Butylethylglykol und 8% hydriertes Ca- 
storol) verruhrt. 

[0028] Das erhaltene, feine Poren enthattende, 
schwammartige Masse wurde direkt als Filter zum Ent- 



fernen von ubelriechenden Substanzen in der Luft ver- 
wendet. 

Beispiel 2 

5 

[0029] In einem 2,5 l-Reaktor wurden 100 g Starke 
mit einem MG von 10.000 in 300 ml Wasser gelost. 1 g 
Natriumbomydrid als Katalysator, 1 00 g eines Aldehyds 
als aktivem Agens und 20 g Surfectant LRI wurden ein- 

10 geruhrt. Nach 2 Stunden Riihren mit 200 rpm bei Raum- 
temperatur wurden 30 ml Epichlorhydrin als Vemetzer 
unter Riihren mit 100 rpm zugefugt. Die Mischung ge- 
lierte und ergab eine schwammartige Masse. Diese 
wurde in Kriimel zerkleinert und mit 400 mg Amyloglu- 

15 cosidase vermischt, welche die Starke enzymatisch ab- 
baut und damit die Zersetzung der schwammartigen 
Masse und Freisetzung des aktiven Agens beschleu- 
nigt. Die Kriimel wurden mit Erde vermischt und auf eine 
Mulldeponie aufgetragen. 

20 

PatentansprUche 

1 . Verwendung eines vernetzten, hydrophile Gruppen 
25 enthaltenden maleinisierten oder epoxidierten Po- 

lymeren, welches mit einer Flussigkeit angequollen 
ist und mit dieser zusammen eine offenzellige 
Schwammstruktur bildet, zum Entfemen bzw. Re- 
duzieren oder zum Maskieren von ubelriechenden 
30 Substanzen in der Luft, dadurch gekennzeichnet, 
dass die schwammartige Masse Wasser und gege- 
benenfalls einen Alkohol enthalt. 

2. Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
35 zeichnet, dass die schwammartige Masse bis 10 

Gew.% Wasser enthalt. 

3. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die schwammartige Masse als Al- 

40 kohol ein Polyalkylenglykol, vorzugsweise Dipropy- 
lenglykol enthalt.enthalt. 

4. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das vernetzte Polymere ein Umset- 

45 zungsprodukt aus einem maleinisierten oder epoxi- 
dierten Poiymeren mit einem Molekulargewichtvon 
mehr als 400 und einem Polyamin als Vemetzer ist. 

5. Verwendung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
so zeichnet, dass das Polymere ein Polydiolefin ist, 

vorzugsweise Polybutadien oder Polydecadien. 

6. Verwendung der vernetzten Poiymeren nach An- 
spruch 1 zum Reduzieren von ubelriechenden Sub- 

55 stanzen in der Luft durch chemische Reaktion von 
flussigen aktiven Agentien mit den Substanzen 
oder durch Maskieren der Substanzen mit den ak- 
tiven Agentien, dadurch gekennzeichnet, dass 
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die aktiven Agentien an dem vernetzten Polymeren 
adsorbiert sind und mit diesem zusammen eine 
schwammartige Masse bilden, und dass die aktiven 
Agentien aus der schwammartigen Masse langsam 
und gleichmaftig freigesetzt werden und verdun- 
sten und erst dann mit den ubelriechenden Sub- 
stanzen reagieren bzw. diese maskieren. 

7. Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zelchnet, dass die aktiven Agentien in der 
schwammartigen Masse in einer Menge von 10 bis 
90 Gew.-% enthalten sind. 

8. Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die aktiven Agentien Aldehyde, Ke- 
tone, Alkohole, Ester, Terpene Oder naturliche olige 
Essenzen sind. 

9. Verwendung der vernetzten Polymeren nach An- 
spruch 1 zum Entfernen von ubelriechenden Sub- 
stanzen aus der Luft, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Substanzen an einer schwammartigen 
Masse aus dem vernetzten Polymeren und quellen- 
den Oder oberflachenaktiven Flussigkerten adsor- 
biert werden. 

10. Verwendung der schwammartigen Masse nach An- 
spruch 1 zum Desodorieren von Tlerzuchtanlagen, 
Stallen und Gullebehaltern, insbesondere in 
Schweinemastanlagen. 

1 1 . Verwendung der schwammartigen Masse nach An- 
spruch 1 zum Desodorieren von Gebauderaumen, 
insbesondere in Hotels und Restaurants. 

12. Verwendung der schwammartigen Masse nach An- 
spruch 1 zum Desodorieren von dffentlichen Ver- 
kehrsmitteln. 



Claims 

1. The use of a crosslinked maleinized or epoxidized 
polymer containing hydrophilic groups which is 
swollen with a liquid, forming with the liquid an 
open-cell sponge structure, for removing, reducing 
or masking malodorous substances in the air, char- 
acterized in that the open-cell sponge structure 
contains water, together with or without an alcohol. 

2. Use as claimed in claim 1 , characterized in that 
the open-cell sponge structure contains up to 10% 
by weight of water. 

3. Use as claimed in claim 1 , characterized in that 
the open-cell sponge structure contains as an alco- 
hol a polypropylene glycol, preferably dipropylene 
glycol. 



4. Use as claimed in claim 1 , characterized in that 
the crosslinked polymer is a reaction product of a 
maleinized or epoxidized polymer having a molec- 
ular weight of more than 400 and a polyamine as 

5 crosslinking agent. 

5. Use as claimed in claim 4, characterized in that 
the polymer is a polydiolefin, preferably polybutadi- 
ene or potydecadiene. 

10 

6. Use of crosslinked polymers as claimed in claim 1 
for reducing malodorous substances in the air by 
means of a chemical reaction of liquid active agents 
with the substances or by masking the substance 

15 with the active agents, characterized in that the 
active agents are adsorbed in the crosslinked poly- 
mer, forming with it a spongelike composition, and 
in that the active agents are slowly and uniformly 
released from the spongelike composition, thereby 

20 volatilizing and only then react with the malodorous 
substances or mask these. 

7. Use as claimed in claim 6, characterized in that 
the active agents in the spongelike composition are 

25 contained in an amount of 1 0 to 90% by weight. 

8. Use as claimed in claim 6, characterized in that 
the active agents are aldehydes, ketones, alcohols, 
esters, terpenes or natural oily essences. 

30 

9. Use of the crosslinked polymers as claimed in claim 
1 for removing malodorous substances from the air, 
characterized in that the substances are adsorbed 
in a spongelike composition of the crosslinked pol- 

35 ymer and swelling or surface-active liquids. 

10. Use of a spongelike composition as claimed in claim 
1 for deodorizing animal breeding facilities, stables 
and liquid manure containers, especially in pig 

40 breeding facilities. 

11. Use of the spongelike composition as claimed in 
claim 1 for deodorizing rooms in buildings, especial- 
ly in hotels and restaurants. 

45 

12. Use of the spongelike composition as claimed in 
claim 1 for deodorizing public means of transport. 



so Revendicatlons 

1. Utilisation d'un polymere malgintse ou epoxyde, 
etant reticule et contenant des groupes hydrophiles 
qui est gonfle avec un liquide et qui constitue avec 
55 ce dernier une structure spongieuse a cellules 
ouvertes pour enlever ou bien reduire ou masquer 
des substances malodorantes de Fair, caracterise 
par le fait que la masse spongieuse contient de 
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I'eau et, le cas echeant, un alcool. 

2. L'utilisation selon la revendication 1, caracterise 
par le fait que la masse spongieuse contient jus- 
qu'a 10% en poids en eau. 

3. L'utilisation selon la revendication 1, caracterise 
par le fait que la masse spongieuse contient com- 
me alcool un polyalkylene-glycol, de preference un 
dipropylene-glycol. 

4. L'utilisation selon la revendication 1, caracterise 
par le fait que le polymere reticule est un produit 
de reaction d'un polymere maleinise ou epoxyde 
avec un poids moleculaire de plus de 400 avec un 
polyamine en tant que reticulant 

5. L'utilisation selon la revendication 4, caracterise 
par le fait que le polymere est un polydiolefine, de 
preference un polybutadiene ou un polydecadiene. 

6. L'utilisation des polymeres reticules selon la reven- 
dication 1 pour la reduction des substances malo- 
dorantes de I'air par des reactions chimiques des 
agents actifs liquides avec ces substances ou par 
le masquage des substances avec les agents ac- 
tifs, caracterise par le fait que les agents actifs 
sont adsorbe dans le polymere reticule et forment 
avec celui-ci une masse spongieuse et que les 
agents actifs se liberent de la masse spongieuse de 
maniere lente et reguliere et s'evaporent et ce n'est 
qu'a ce moment-la qu'ils reagissent avec ou bien 
masquent les substances malodorantes. 

7. L'utilisation selon la revendication 6, caracterise 
par le fait que les agents actifs contenus dans la 
masse spongieuse selon une proportion de 1 0 a 90 
% en poids. 

8. L'utilisation selon la revendication 6, caracterise 
par le fait que les agents actifs sont des aldehydes, 
cetones, alcools, esters, terpenes ou autres essen- 
ces vegetales. 

9. L'utilisation des polymeres reticules selon la reven- 
dication 1 pour enlever des substances malodoran- 
tes de i'air, caracterise par le fait que les substan- 
ces sont adsorbees dans une masse spongieuse 
constitute d'un polymere reticule et par des liquides 
gonflants ou de surface active. 

10. L'utilisation de la masse spongieuse selon la reven- 
dication 1 pour la desodorisation des installations 
d'elevage, des etables et des fosses a lisier, en par- 
ticulier pour les installations d'engraissement de 
pores. 

1 1 . L'utilisation de la masse spongieuse selon la reven- 



dication 1 pour la desodorisation des pieces, en 
particulier des hdtels et restaurants. 

12. L'utilisation de la masse spongieuse selon la reven- 
5 dication 1 pour la desodorisation des transports en 
commun. 
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